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Beschreibung 



Dreidimensionale, flexible, wiederholbar dauerhaft verformbare Maschenware. 

Die meisten handelsubliclien textilein Materialien lassen sich nach iiirer Fertigung nur in . 

einem wetteren Verairbeitungsprozess in eine dreidihriensiohale Form bringen. 

Elastische, dehnbare StofTe findet man bevoczugt im Bereich der Maschenwaren. 

Bel elastischen Stoffen ergibt sich zwar durch Ziehen eine neue Fomi, diese wird aber qhne 

dauerhafte Fixierung wieder weitgehendst in ihre ursprungliche Fomi zurUckgehen. 

Des Weiteren lassen sich bestimmte textile Materialien zwar in eine dreidimensionale Fomn . 

bringen, es wird dabei jedoch entweder in die Materialstruktur des Games eingegriffen. z.B. 

durch thermische Verfonnung, oder bereits im Vorfeld eine einmaligfe, dauerhafte Fomn 

festgelegt, wie z.B. beim Formstricken. 

Der im Schutzanspruch 1 angegebenen Erfindung liegt das Problem ziigrunde, ein 
textile^ Material zu schaffen, welches sich mit einfachen Hilfsmittein (z.B. per Hand 
Oder Qber eine vorgefertigte Form) in eine dreidimensionale Form bringen lasst. 

Mit der Erfindung wird ein Material geschaffen, das ohne weitere aufwendige Arbeitsschritte 
dauerhaft in seiner Fomi bleibt und mit einfachen Hilfsmittein, z.B. per Hand, in seine 
Ursprungliche Form riickwandelbar ist ohne in die Materialstruktur einzugreifen, Somit ist das 
Material wiederholbar, nahezu unendlich formbar. 



Eine vorteilh'afte Ausgestaltung der Erilndung ist im Schutzanspruch 7 oder 8 angegeben. 
Die Weiterbildung nach Schutzanspruch 7 oder 8 emioglicht eine Fixierung der Form durch 
gezietten Materialeinsatz, bzw. durch weitere Arbeitsschritte. Damit kann eine gewunschte 
Form in einen dauerhaften Zustand gebracht werden, was sich sowohl im Mode- u. 
Interieurbereich sowie in technischen und medizinischen Bereichen . 
als nutzlich erweisen kann. 

Das Gestrick kann fdlglich als dekoratives Element, sowie fur flachige oder dreidimensionale 
Gestaltung venA/endet werden. Das neben einem monofilen Polyamid- oder Polyestergarn 
eingesetzte Viskosegarn dient unter anderem der Farbgebung und ist in viejen 
Farbnuancen verfugbar. 
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Die Erfindung betrrffi ein auf einer Flachstrickmaschine hergestelltes Gestrick. 
Das Gestrick ISsst sich auf herkammlichen Flachstrickmaschinen, insbeSondere ^ 
Zweibett- oder Vierbettmaschinen herstellen. 

FQr das Gestrick kommt eine einfache Bindungsart in Frage, weil sie dfe.geringste 
Anzahl von Kreuzpunkten im Bereicli der Maschen aulweist So wird em einfacli^s 
Rechls-/Rechts- Gestrick bevorzugt, weil bei diesem Gestrick ohne werteres die 
erforderilchen langen Maschenschenkel erzeugt werden kOnnen. Die Kombination . 
vort Bindungsart, der Emsatz eines monofilen Polyamid- oder Polyestergames und 
das Stricken im Versatz ergeben das gewQnschte Material. . 

Der sowohl plattiert als auch unplattiert verstrickte Viskosefaden kann durch alle anderen 
handelsQblichen Game, Splnnfasergame, Endlosgame, IWonofile; gefachte Game oderZwime 
ersetzt werden. SelbstverstSndlich muss der TrSgerfaden nicht ausschlielilich ein reiner 
Polyamid- oder Polyesiterfaden sein, sondem kann auch Naturfasem enthaKen. 
Stall eInes Trflgerfadens kOnnen auch mehrere FSden verwendel werden, sowie stall eines 
Viskosefadens auch mehrere Viskosefaden venwendet werden kannen. 
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Schutzansprttche ' I ^ t"^^^^ 



1. Dreidimensiqnale, flexible, wiederholbar dauerhaft veriprmbare Maschenware. 

Ein monbfiles Polyamid- oder Polyestergam wird zusammen mit mehreren Viskosefaden 
grobmaschig, im Versatz mit rechten Maschen an eineri^lachstrickmaschine mit minc)estens 
zwei Oder mehreren Nadelbetten verstrickt. 

Das Viskosegam wird mehrfadig, plattiert sowie auch unplattiert verarbeitet. 

Eine Reihe rechter Masclien wird abgestrickt, danach wird das Strickbett urn eine Einheit nach 

rechts oder nacli links versetzl. Eine weitere Reihe rechter Maschen wird abgestrickt. 

Das Strickbett wird in die Ausgangsposition gebracht und eine weitere Reihe rechter Maschen 

fftj 

wird abgestrickt. fTI 
Dieser Vorgang wird beliebig oft wiederholt und eine Metrage angeferligt ^ 

2. Gestricknach Anspruch 1, . * . ^ 
dadurch gekennzelchnet, 

dass das Viskosegam von jedem anderen beliebigen naturlichen oder synthetischen Gam 
ersetzt werden und das Polyamid- oder Polyestergam auch Naturfaseranteile. enthaiten kann. / ATI 
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3. Gestrick nach Anspruch 1 oder 2, ^5 
dadurch gekennzelchnet, 

d^ss die Game sowohl einfddig ais auch mehrfadig und in alien erdenklichen Farbnuancen 
verstrickt werden koiinen 



4. Gestrick nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzelchnet, 
dass sich eine Kombination mit anderen Bindungselementen ^rreichen l§(St 



5. Gestrick nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzelchnet, 

dass sich aus einer Flache z.B. durch Ziehen per Hand oder Ziehen uber eine Form, 
ein dreidimensionales Gebilde formen ISsst. 

6- Gestrick nach Anspruch 1 oder 5, ' 
dadurch gekennzelchnet, 

dass eine dreldimensionale Form in ihre ursprungllche Form rilckwandelbar ist und beliebig oft 
in eine neue Form gebracht werden kann. 
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7. Gestrick riach Anspruch 1 oder 5, 
. dadurch gekennzeichneti 

dasS .die erfangte Form jeweils mit einfachen Hilfsmittein z.B.f lxierspray. Vliseline 
u.v.m. fixierbar ist. 

8. Gestrick nach Anspruch 1 Oder 5, ■. ^ 
dadurch gekennzeichnet, 
dass sich eine bleibende, feste Form erzielen ISsst, z.B. durch das Verstricken von Draht ur d 
das Verstricken yon "Schmelzgam", welches nach einem speziellen Erhitzungsverfahren In 
einerp wetteren Arbeitsschritt eriiSrtet. . ^ 

9. Gestrick nach Anspruch 1 oder 6, 

dadurch gekennzeichnet, 1 
dass sich die Maschenware zu KleldunigsstQcken, HQten und Mutzeh welterverarbeiten ISsst. / 

10. Geistriok nach Anspruch 1 oder 5, 

dadurch gekennzeichnet, . , • 

dass das Gestrick als dekoraBves Element, sowie fur fiachlge oder dreidlmensionale Gestaltun 
venwendet werden kann und fqiglfch in vielen Bereichen, Insbesondere in^ Dekorations- u. 
Interieuriaerelch, sbwie In technlschen Bereichen, z.B. bel der Hersteilung von Filteranlagen 
Oder im Karosseriebau bel der Hersteilung von Fomrtellen lind iri medizlnlschen Bereichen 
einselzen ISsst.. 
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